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® Mit keramischen Farben dekorierter Glaskerarnikartikel 
© Mit keramischen Farben im Siebdruckverfahren deko- 
rierter Glaskeremikartikel, bei dem auf der Oberflache des 
Glaskeramikartikels mindestens zwei, zueinander korre- 
spondierende und sich zu einer geschlossenen, vollflachi- 
gen Dekor-Bedeckung der Oberflache des Glaskeramikar- 
tikels erganzende, rasterformige Strukturelemente als ne- 
beneinander angeordnete Farbauftrage aufgebracht sind. 
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Beschreibung 

Gegenstand dcr Erfindung ist ein nrit keramischen Farben 
im S iebdruckverfahren dekorierter G laskeramikartikeL 

Glaskeramikartikel finden vielfache Verwendung, z. B. 5 
als temperaturwechselfestes (feuerfestes) Kiichengeschiir, 
und insbesondere auch als Kochflachen fur KQchenherde. 

Dicse Artikel sind im allgemcinen mit Dekoren versehen, 
sei es aus rein asthetischen Griinden oder urn z. B. bei Koch- 
flachcn die Kochstellen zu markieren. Als Farben fur diese 10 
Dekore weiden keramische Farben auf Emaillebasis ver- 
wendet, die nach konventionellen Techniken, wie z. B. mit- 
tels Siebdruck aufgebracht und anschliefiend eingebrannt 
weiden. 

Solche MaBnahmen und Glaszusammenselzungen zum 
Dekorieren, Verzieren und Glasieren von Glaskeramiken 
sindz.B. aus der DE 42 01 286 Al.derDE 3600109C2, 
der DE 35 05 922 CI und der DE 34 33 880 C2 bekannt 

Glaskeramik wird bekanntlich aus einem keramisierbaren 
Glas einer Zusammensetzung, wie sie beispielsweise aus 
der EP 0 220 333 Bl bekannt ist, durch eine Warmebehand- 
lung nach einem bestimmten Temperatur-Zek-Programm 
(Xeramisierung) erzeugt, wobei Temperaturen bis zu 
1000°C erreicht werden konnen. 

Auch Kochflachen fur Kochmulden, z. B. aus Glaskera- 
mik oder Spezialglas, weiden an ihrer Oberseite nrit einem 
Dekor aus keramischen Farben versehen. Einerseits dient 
dieses Dekor der Kochzonenmarkierung und damit der Un- 
terscheidung zwischen Kalt- und Heiflbereichen der Koch- 
flache, andererseits erfullt die Dekoration der Kochfl ache 
auch eine asthetische Funktion und ermoglicht den Gerate- 
herstellern dutch das Anbringen von individuellen De- 
signmerkmalen den Aufbau von eigenstandigen, unterschei- 
dungsfahigen Produktlinien, 

Bis vor kurzem waren 3 Varianten der Dekoration von 
Glaskeramik-Kochflachen mittels Siebdruck moglich und 
auf dem Mark! erhaltlich: 

1. Einfarbige, monochrome Dekoration mit geeigne- 
ten keramischen Farben im HeiB- und Kaltbereich un- 
ter Verwendung von Dekorstrukturen verschiedenster 
Flachen- bzw. Beiegungsgrade. 

2. Einfaibige/mehrfarbige Dekoration mit geeigneten 
keramischen Farben nur zur funktionellen Markierung 
der Kochfl ache, insbesondere der Kochzonenbegren- 
zung, aber z. B. auch der Restwarmeanzeige oder des 
Firmenlogos, wobei die Glaskeramik-Oberflache so- 
wohl im HeiBbereich als auch im Kaltbereich groBten- 
teils undekorieit bleibt 

3. Mehrfarbige Dekoration mit geeigneten kerami- 
schen Dekorfarben, wobei beim Druck zwischen den 
verschiedenen Farben ein Ab stand eingehalten weiden 
muBte, urn zu verhindem, daB tJberlappungen und 
Uberschneidungen der Dekore zustande kommen, die 
dann, nach damaliger Ansicht im praktischen Ge- 
brauch zum Abplatzen der Dekorschicht fuhren war- 
den. 

Bei alien Kochflachen mit diesen Dekorvarianten werden 
in Bereichen nrit sparlicher Dekoration haufig Gebrauchs- 
spuren und FingerabdrUcke bemangeit, welche auf der weit- 
gehend glatten, glanzenden Oberflache, insbesondere auch 
in Ausstellungs- und \ferkaufsraumen sehr auffallig sind. 

Bei Glaskeramik-Kochflachen mit einer nur sparlichen 
Dekoration, d. h. z. B. nur mit einer Kochzonenmarkierung, 
Restwarmeanzeige und einem Firmenlogo, kann in Einzel- 
fallen, insbesondere auch bei Einsatz von Halogenheizkor- 
pern sowie bei starker Bestrahlung von oben, wie sie z. B. in 
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Ausstellungsraumen von Ktichenstudios ilblich ist, unter 
Umstanden die Technik unter der Kochflache" fur den Be- 
trachter bzw. den Benutzer sichtbar werden, und dessen as- 
thetisches Empfinden storen. 

Um diesen unerwiinschten EfFekt zu vermeiden oder zu 
reduzieren, muBten Stieulichtabdeckungen aufgebracht 
werden. Hierbei handeltes sich um eine dunkle Farbschicht, 
die auf die Kochfl achenunterseite aufgebracht wird und die 
keine Durchsicht mehr erlaubt 

4. Die DE 44 26 234 CI vermittelt eine Losung dieser 
Probleme durch einen, mit keramischen Farben deko- 
rierten Glaskeramikartikel, insbesondere eine Glaske- 
ramikkochflache, wobei auf dem Glaskeramikartikel 
15 uber einer ersten Farblage, die als Grunddekor 1 bis 
95% der Glaskeramikoberflache bedeckl, mindestens 
eine weitere Farblage angeoidnet ist, die die erste Farb- 
lage zumindest teilweise iiberlappt. 

20 Doch auch bei einer Dekoration nach der 
DE 44 26 234 CI liegen noch groBeie Teile der Oberflache 
unbedeckt frei und es kommt bei langerer Verwendung einer 
Kochfl ache zu Gebrauchsspuren in Form von Kratzem, zu 
Metallabrieb von den Topfen und zuweilen zu Oberflachen- 
25 veranderungen des Glaskeramik substrates durch ungeeig- 
nete ReinigungsnritteL, die auf den Kochflachen auffallig 
und storend wirken. 

Weiter befaBt sich die deutsche Patentschrift 
DE 41 29 578 C2 mit einer im S iebdruckverf ahren deko- 
30 rierten Glasscheibe, bei der das rasterartige Muster mit einer 
Kombination von verschiedenen R astern, namlich einem 
groben und einem feinen Raster, hergestellt wild (vgL die 
Anspruche in Verbindung mit Spalte 2, Zeile 45 bis Spalle 3, 
Zeile 30, sowie die Figuren). 
35 Die deutsche Patentschrift DE 40 20 972 CI beschieibt 
ein Siebdruckverfahien fur Glasscheiben, bei dem wenig- 
s tens zwci ein an der komplementare Teilflachen des Dekors 
in wenigstens zwei aufeinanderfolgenden, Druckvorgangen 
aufgetragen weiden, wobei die erste Teilflache entlang we- 
40 nigstens einer Kante kantenbundig zu der entspiechenden 
ersten Glasscheibenkante, und die weiteien Tbilflachen ent- 
lang wenigstens einer Kante kantenbundig zu einer anderen 
Glasscheibenkante ausgerichtet werden und die einander 
komplementaren Teilflachen des Dekors sich wenigstens um 
45 das MaB der Flachentoleranzen der Glasscheiben gegensei- 
tig uberlappen (vgL die Anspruche in \ferbindung mit Spalte 
2, Zeilen 5 bis 61, sowie die Rguien). 

Auch die europaische Patentanmeldung EP 0 091 776 A2 
befaBt sich mit einem Siebdruckverfahren fur Glasscheiben 
50 (vgl. Seite 4, Zeile 8 bis Seite 5, Zeile 25). Auf Seite 6, Zei- 
len 13 bis 18 dieser Schrift findet sich der Hinweis, daB auch 
ein Mehrfarbendruck moglich isL 

In der deutschen Offenlegungsschrift DE 32 24 349 Al 
ist ein fur keramische Farben geeignetes Siebdruckol be- 
55 schrieben, das sich fur die Herstellung von feinen Farbra- 
stera und reliefartigen Drucken auf keramischen Materi alien 
eignet (vgL Seite 3, Absatz 2). Dieses Siebdruckol verhin- 
dert ein Verlaufen der Farbpasten nach dem Druck und er- 
gibt kooturenscharfe Drucke, so daB auch ein Neben- und 
60 Ubereinander von Farben beim trichromatischen Ylerfar- 
bendruck moglich ist (vgL Seite 2, Absatz 2). 

Die deutsche Patentschrift DE 33 20 141 C2 beinhaltet 
ein Reproduktionsverfahien zur Herstellung mehrfarbiger 
Drucke, bei denen der Farbeindruck durch eine Vielzahl von 
65 eingefarbten Flachenelementen entsteht, wobei die Bildfla- 
che in gleich groBe Teilflachen und jede Teilflache in neben- 
einander liegende Flichenelemente zerlegt wild (vgl. die 
Anspruche in Verbindung mit Spalte 3, Zeile 7 bis Spalte 4, 
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Zeile44). 

Aus kciner dieser Druckschriften gcht jedoch ein Glaske- 
ramikartikel hervor, bei dern die zueinander korrespondie- 
renden rasterformigen Sirukturelemente einmal aus den 
Strukture lementen an sich (Positiv) und zum anderen aus 
den Zwischenraumen zwischen den positiven Stnikturele- 
men ten (Negativ) bestehen. 

Der Erfindung tiegt daher die Aufgabe zugrunde, eine de- 
korierte Kochflacbe so weiter zu verbessern, daB die Auffal- 
ligkeit von Fingerabdriicken, eventuellen Gebrauchsspuren 
und Kxatzern weiter deutlich verringert wind, wobei duicb 
das Dekor auch ein wirksamer Schutz der Glaskeramik vor 
Oberftachenbesch&iigung erreicht wild. Zusatzlich soli 
auch hier eine Unterseitenbeschichtung zur Streulichtabdek- 
kung uberflussig gemacht werden. 

Weiter ist es Aufgabe der Erfindung einen farbigen Glas- 
keramikartikel zur Verfugung zu haben, dessen Farbgebung 
volikommen unabhangig vom unterliegenden Substrat ist 
und der die Farbe des unterliegenden Substrats an keiner 
S telle mehr erkennen laBt. 

Diese Aufgabe konnte bisher nicht gelost werden, da eine 
einheitliche vollflachige Bedruckung zu keiner homogenen, 
optisch makellosen Oberflache ruhrt, und es bei zu grofien 
zusammenhangenden Bedruckungsflachen zu Abplatzun- 
gen kam. 

Die Aufgaben der Erfindung werden dadurch gelost, daB 
auf der Oberflache des Glaskeramikartikels mindestens 
zwei, zueinander korre spondierende und sich zu einer ge- 
schlossenen, vollflachigen D ekor- Bedeckung der Oberfla- 
che des Glaskeramikartikels erganzende, rasterfbrtrdge 
Strukturelemente als nebeneinander angeordnete Farbauf- 
trage aufgebracht sind. 

Hierdurch entsteht der Eindruck einer vollflachigen Be- 
druckung und der Farbeindruck des unterliegenden Glaske- 
ramikartikels ist vollkommen aufgehoben. 

Im Idealfall liegen die rasterformigen Strukturen, die im 
Siebruck als Farbauftrage nacheinander aufgebracht wer- 
den, absolut exakt nebeneinander, so daB wirklich eine ge- 
schlossene Dekor- Abdeckung der Oberflache des Glaskera- 
mikartikels gegeben isL 

In der Praxis kann es aber vorkommen, daB die im Sieb- 
druck nacheinander eizeugten Farbauftrage nicht ideal ne- 
beneinander angeordnet sind Es sind daher auch randliche 
Uberlagerungen, Oberlappungen und Oberdeckungen der 
Farbauftrage untereinander mdglich. 

Allerdings darf diese Abweichung nur soweit gehen, daB 
flir den Betrachter trotzdem der Eindruck einer vollflachigen 
Bedruckung erhalten bleibL 

Vorteilhafterweise sind die rasterformigen Strukturele- 
mente auch nicht zu grob, insbesondere kleiner als maximal 
2x2 cm, urn Abplatzungen durch unterschledliche Ausdeh- 
nungskoeffizienten von Substrat und Dekor zu vermeiden. 

Um dieses Problem der 'IJberdruckung" der Farbauftrage 
der rasterf&rmigen Srruktur-Elernente zu minimieren, wird 
nach der voriiegenden Erfindung in ganz bevorzugter Aus- 
fuhrungsform vorgeschlagen, daB die zueinander korrespon- 
dierenden rasterformigen Strukturelemente, die als neben- 
einander angeordnete Farbauftrage aufgebracht sind und die 
die geschlossene vollflachige Dekor-Bedeckung ergeben, 
einmal aus den Strukturelementen an sich (Positiv) und zum 
anderen aus den Zwischenraumen zwischen den positiven 
Strukturelementen (Negativ) bestehen. 

Sind beispielsweise Punkte die Strukturelemente (oder 
auch das Rasterpositiv), so sind die freien Raume zwischen 
den Punkten die zur geschlossenen, vollflachigen Dekorbe- 
deckung noch notwendigen Strukturelemente (oder das Ra- 
stemegativ). 

Druckt man mitt els Siebdruck zuerst ein solches Punktra- 



ster als bunten Farbauftrag auf das Substrat, hier einen dun- 
klen Glaskeramikartikel, so ergeben sich farbige Punkte, die 
das Substrat dort ab dec ken. 

Kehrt man dieses rasterformige "positive 0 Strukturele- 
5 meat phototechnisch um, so daB ein Negativ des Punktra- 
sters entsteht, sind es die zu den Punkten korres pondi eren- 
den Strukturelemente, die nun im nachfolgenden Siebdruck 
den Farbauftrag ergeben. 

Verwendet man nun im Siebdruckverfahren sowohl das 

10 Positiv eines rasterformigen Strukturelements als einen 
Farbauftrag und anschlieBend passgenau das Negativ des 
gleichen Rasters als zweiten Farbauftrag* so entsteht eine 
vollfl achig geschlossene Dekorbedmckung auf der Oberfla- 
che des Glaskeramikartikels. 

15 Die vorliegende Erfindung ist dabei grundsatzlich bei al- 
ien Arten von rasterformigen Strukturelementen anzuwen- 
den. 

Dabei konnen die korrespondierenden, rasterformigen 
Strukturelemente, die als nebeneinander angeordnete Farb- 
20 auftrage aufgebracht sind, jeweils aus einer unterschiedli- 
chen Farbe beziiglich ihrer Zusammensetzung und/oder Lo- 
res Farbein druckes oder jeweils aus der gleichen Farbe be- 
stehen. 

Welche Farben und welche Farbkombinationen optisch 
25 vorteilhaft, untereinander vertraglich und fur den jeweiligen 
Einsatzzweck geeignet sind, kann in \brversuchen abge- 
klart werden. 

Beispielsweise ist die Auswahl der Dekor-Farben ent- 
scheidend dadurch beeinfl uBt, welcher TbmperaturbeLastung 
30 der dekorierte Glaskeramikartikel im Einsatz ausgesetzt 
werden wird. 

So sind bei Glaskeramikkochflachen vollig unterschledli- 
che Anforderungsprofile an die Dekor-Farben gegeben, je 
nachdem, welche Art der Warmequelle zum Einsatz kommt 

35 z.B. elektrische Strahlungsbeheizung, Halogenstrahler, 
Gasstrahlungsbrenner, induktive Beheizung, offene Gas- 
brenner und mdglicherweise deren Komb ination, 

Sehr vorteilhaft. und rrrit vergleichsweise geringer Tempe- 
raturbelastung kann die vollflachige Dekor-Bedeckung einer 

40 Glaskeramikkochflache insbesondere bei induktiver Behei- 
zung zum Einsatz kommen, da die dekorierte Kochflache 
hier nur den vergleichsweise niedrigen Tbmperaturen ausge- 
setzt wird, die vom heiBen Kochgeschirr bei der induktiven 
Beheizung an die Kochflache zuruckgegeben wird. Hierbei 

45 dOrften 280°C kaum erreicht werden. 

Ganz anders bei elektrischer Beheizung oder bei Gas- 
strahlungsbrennem unter der Glaskeramikkochflache. 

Hier sind Temperaturb elastungen der Kochflache und des 
Dekors von auch 600 °C und hotter durchaus mdglich. 

50 Manche Dekor-Farben sind auch untereinander nicht ver- 
traglich, z. B. weil sie im Kontakt zueinander bestimmte 
niedrigschmelzende Verbindungen ausbilden konnen, oder 
auch bei parueller Oberdruckung zu Abplatzungen neigen. 
Vollflachige, geschlossene Dekorbedeckung nach der Er- 

55 findung bedeutet aber nicht, daB nicht durch Fenster oder 
Freilassungen in der sonst geschlossenen vollflachigen De- 
korbedeckung der Oberflache des Glaskeramikartikels 
Funktions bereic he, wie Kochzonen, Warmhaltezonen, An- 
zeigenbereiche und Restwarmeanzeigen und/oder Schrift- 

eo zflge und/oder Symbole und/oder andere Kennzeichnungen 
definiert sind. 

So kann es z. B. vorteilhaft sein, alle Kochzonen oder 
Kochzonen mit bestimmien Warmequellen vollkommen frei 
von jedem Dekor zu lassen, oder z. B. aus Grunden der bes- 
65 seren Warmeubertragung im Bereich der Kochzone oder ei- 
ner Warmhaltezone nur ein rasterfSrrniges Strukturelement 
als Dekorauftrag aufzubringen und auf korrespondierende 
Strukturelemente in diese m Bereich zu verzichten. 
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Die Erfindung sieht auch vor, daB zusatzlich zu der ge- 
schlossenen, voilflachigen Dekorbedeckung eine weitere 
Dekorauon, wie z. 5. Kochzonenringe in den Freilassungen, 
angeordnet sein konnen. 

Die Erfindung sieht weiterhin vor, daB uber der geschlos- 5 
senen, voilflachigen Dekorbedeckung eine weitere Dekor- 
stmktur angeordnet sein kann. 

Ein mit keramischen Farben dekorierter Glaskerarnikaiti- 
kel laBt sich dadurch herstellen, daB auf eine Oberflache aus 
keramisierbarem Glas mittels Siebdrucks ein erstes, raster- LO 
fbrmiges Strukturelement als Farbauftrag aufgebracht und 
anschlieBend getrocknet wind, dann mindestens ein weite- 
res, zum ersten konespondierendes rasterformiges Struktur- 
element als neben dem ersten Strukturelement angeordneter 
Farbauftrag mittels Siebdruck aufgebracht und getrocknet is 
wird, wobei sich die zueinander korrespondierenden Struk- 
turelemente zu einer geschlos sen en, voLlnacfcagen Dekorbe- 
deckung der Oberflache des Glaskerarnikartikels erganzen, 
und wobei danach die keramischen Farben wahrcnd der Ke- 
ranrisierung des Glases in die Glaskeramik bei Tempera tu- 20 
ren bis zu 1000°C eingebrannt werden. 

Die Erfindung wird an hand der in den jeweiligen Figuren 
dargestellten und nachstehend naher beschriebenen Ausfflh- 
rungsbeispielen eriautert: 

Es zeigen: 25 

Fig. la: Ein Bed spiel fur ein symmetrise hes Raster mit 
dem Strukturelement der "Punkte" (als Positiv) 

Fig. lb: Das zu Fig* 1 a zu gehorige und ebenfalls symrne- 
trische Raster mit dem zu dem Strukturelement der Punkte 
nach Fig. la korrespondierenden Strukturelement (als Ne- 30 
gativ) 

Die in den Fig. la und lb jeweils schwarz ausgefuhrten 
S truktur- Ele rnente entsprechen den jeweils nacbeinander 
gedruckten Farbauftragen und fuhren zu einer voilflachigen 
und geschlos senen Dekorbedeckung des Substrats, hier ei- 35 
ner Glaskeramikkochflache. 

Fig. 2a: Ein weiteres Bei spiel fur ein symmetrisches Ra- 
ster mit dem Strukturelement von "Linien" (als Positiv) 

Fig. 2b: Das zu Fig. 2a gehorige und ebenfalls symmetri- 
sche Raster mit dem zu dem Strukturelement der Linien 40 
nach fig. 2a korrespondierenden Strukturelement (als Ne- 
gativ). 

Die in den Fig. 2a und 2b jeweils schwarz gezeigten 
Struktur-Elemente entsprechen den jeweils nacheinander 
gedruckten Farbauftragen und ergeben eine vollflachige und 45 
geschlos sene Dekorbedeckung des Substrats, hier ebenfalls 
einer Glaskeramikkochflache. 

Fig. 3a: Ein Beispiel fur ein relativ grobes, asymmetri- 
scbes Raster (als Positiv) 

Fig. 3b: Das zu Elg. 3a gehorige und ebenfalls asymrne- 50 
trische Raster mit dem zu dem Strukturelement nach Fig. 3a 
kcrasrxjndierenden Strukturelement (als Negativ). 

Fig. 4a: Ein weiteres Beispiel fur ein asymmetrisches Ra- 
ster (als Positiv) 

Fig. 4b: Das zu Fig. 4a gehorige Raster mit dem zu dem SS 
Strukturelement nach Fig. 4a korrespondierenden Struktur- 
element (als Negadv). 

Die in den Fig. 3a und b und fig. 4a und b jeweils 
schwarz dargestellten Strukturelemente entsprechen den je- 
weils nacheinander gedruckten Farbauftragen und zeigen «> 
dann eine geschlossene vollflachige Dekorbedeckung des 
Substrates. 

Hierzu wird das im Siebdruck- \ferfahren auf die zu deko- 
rierende Glaskeramikkochflache aufgebracbte erste, raster- 
formige Strukturelement als Farbauftrag (im Beispiel weiB) 65 
an der Luft oder z. B. bei 85°C etwa 3 min lang getrocknet 

AnschlieBend wird zusatzlich zu diesem ersten, weiften 
rasterfbrmigen Stmkrurelement ein weiteres, zweites zum 
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ersten korrespondierendes rasterformiges Strukturelement 
als Farbauftrag (hier beispielsweise schwarz) mittels Sieb- 
druck genau nebeneinander aufgedruckt 

Die so entstandene, vollflachige schwarz- weiBe Dekorbe- 
druckung wird bei der Keramisierung der Glaskeramik ein- 
gebrannt 

Zus ammenf assend sollen die Vbrteile der Erfindung, mit 
der es erstmals mSglich ist, eine geschlossene, vollflachige 
Dekorbedeckung auf einem Glaskeramikartikel herzustel- 
len, nochmals zusammengestellt werden: 

- Farbige Glaskeramiken konnen so problemlos ange- 
boten werden, ohne das Glas an sich mit extrem hohem 
Aufwand durchfarben zu miissen; 

- Das vollflachig auf der Platte verteilte, geschlossene 
Dekor schfltzt die Glaskeramik an sich vor oberflachli- 
chen Kratzem, vor Metallabrieb und Gebrauchsspuren; 

- Das Dekor reduziert dariiber hinaus die Aufralligkeit 
von Verschmutzungen, z. B. von Fmgerabdriicken; 

- Die Kochflachenun terse! ten mussen z, X mcht mehr 
beschichtet werden, urn die unterliegende "Tbchnik" 
abzudecken; 

- Das Dekor erleichtert die Bedienung, z. B. des 
Xochgerates, dutch verwechslungsfreie Funktionsbe- 
reiche; 

- Es sieht sehr ansprechend aus; 

- Es ist einfach mit herkQmmlichen Vferfahren und ke- 
ramischen Farben herzustellen. 



Patentanspriiche 

1. Mit keramischen Farben im Siebdruckverfahren de- 
korierter Glaskeramikartikel, insbesondere Glaskera- 
mikkochflache, dadurch gekennzeichnet, daB auf der 
Oberflache des Glaskerarnikartikels mindestens zwei, 
zueinander korre spondi erende und sich zu einer ge- 
schlossenen, voilflachigen Dekor-Bedeckung der 
Oberflache des Glaskerarnikartikels erganzende, raster- 
formige Strukturelemente als nebeneinander angeord- 
nete Farbauftrage aufgebracht sind. 

2. Glaskeramikartikel nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die zueinander korrespondierenden 
rasterfbrmigen Strukturelemente, die als nebeneinan- 
der angeordnete Farbauftrage aufgebracht sind und die 
die geschlossene vollflachige Dekor-Bedeckung erge- 
ben, einmal aus den S trukturelementen an sich (Posi- 
tiv) und zum anderen aus den Zwischenraumen zwi- 
schen den positiven S trukturelementen (Negativ) be- 
stehen, 

3. Glaskeramikartikel nach den Anspruchen 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die korrespondierenden 
rasterformigen Strukturelemente, die als nebeneinan- 
der angeordnete Farbauftrage aufgebracht sind, jeweils 
aus einer unterschiedlichen Farbe beziiglich ihrer Zu- 
sammensetzung und/oder ihres Farbe indruckes beste- 
ben. 

4. Glaskeramikartikel nach den Anspruchen 1 und 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die korrespondierenden 
rasterformigen Strukturelemente, die als nebeneinan- 
der angeordnete Farbauftrage aufgebracht sind, jeweils 
aus derselben Farbe bestehen. 

5. Glaskeramikartikel nach den Anspruchen 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB durch Fenster oder Frei- 
lassungen in der sonst geschlossenen voilflachigen De- 
korbedeckung der Oberflache des Glaskerarnikartikels 
Funktionsbereiche, wie Kochzonen und Warmhaltezo- 
nen, Anzeigenbereiche und Restwarmeanzeigen und/ 
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oder SchriftzQge, und/oder Symbole und/oder andere 
Kennzcichnungcn definiert sinxi 
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